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Abstract of EP0526682 

The metal wire mesh for endoprosthetic surgery 



comprises a sintered hollow mesh knitted (1) 
from elastic metal wires (D), this knitted mesh 
preferably having been made in the manner of a 
milanese. The metal wire mesh is designed either 
as a coating (1) for an endoprosthesis (3) or, in 
the sintered state, as a bone substitution piece 
(36). This type of metal wire mesh can be used to 
achieve satisfactory anchorage in the bone 
because, on the one hand, the mesh size can be 
adapted to suit the local conditions and, on the 
other hand, the remaining elasticity of the 
meshes permits suitable transition between the 
prosthesis and the bone. 
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0 Das Metalldrahtwerk fur die Endoprothetik be- 
steht aus einem gesinterten Hohlmaschen-Gestrick 
(1) aus elastischen MetalldrShten (D), wobei dieses 
Gestrick vorzugsweise nach Art eines "rete milanai- 
se" gefertigt wurde. Das Metalldrahtwerk ist entwe- 
der als Beschichtung (1) einer Endoprothese (3) 
Oder im versinterten Zustand als KnochenersatzstOck 
(36) ausgebildet. 

Mit einem solchen Metalldrahtwerk kann eine 
gute Verankerung im Knochen erzielt werden, da 
einerseits die Porenweite der Maschen den orttichen 
Verhaltnissen angepasst werden kann und anderer- 
seits die verbleibende Elastizitat der Maschen einen 
geeigneten Uebergang von der Prothese zum Kno- 
chen ermSglicht. 
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Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein 
Metalldrahtwerk fOr die Endoprothetik sowie auf ein 
Verlahren zur Hersteliung dieses Drahtwerkes und 
auf eine Verwendung desselben als OberfiSche ei- 
ner Endoprothese Oder als Knochenersatzmaterial. 
Die Endoprothetik des Skelettes bezog sich in er- 
ster Linie auf den Ersatz von zerstorten Gelenken, 
wird aber zunehmend auch zum Ersatz von ander- 
weitigen Skelettabschnitten an Schaften der Glied- 
massen, Knochen, am Becken s^wie zum Ersatz 
von Wirbelkdrpern, Schadelkalotten und zur Zahn- 
bzw. Gebissverankerung herangezogen. Als eines 
der wichtigsten Probleme stellte sich dabei die 
Verankerung der Prothesen im Knochen heraus. 

In letzter Zeit, als erkannt wurde, dass die 
Verankerung der Prothesen mittels Knochenzement 
zu erheblichen Problemen fuhrt, konzentrierten sich 
die Anstrengungen hauptsachlich darauf, Prothesen 
mit Oberflachen zu versehen, an denen das Kno- 
chengewebe dauerhaft anwachsen kann. Dabei 
spielen verschiedene Faktoren eine Rolle wie zum 
Beispiel die Porositat, Materialbeschaffenheit und 
Verbund mit der Prothese. Eine der Entwicklungen 
geht dahin, Geflechte aus Metalldrahten zu verwen- 
den, wobei stellvertretend fOr eine Reihe von Pa- 
tenten und Patentanmeldungen die US-A-4 976 738 
genannt sei, die eine metailische Beschichtung aus 
mehreren Schichten von miteinander verwobenen 
Metalldraht-Geweben, vorzugsweise Titandrahten, 
beschreibt, wobei die Maschengrdsse von aussen 
nach innen zur Prothese hin abnimmt. Eine solche 
Beschichtung wird zwar fur Kunststoff prothesen be- 
schrieben, ist jedoch auch fur Metal (prothesen ver- 
wendbar. Wahrend hier versucht wird, das Problem 
der geeigneten Porengrosse zu losen, lasst die 
Elastizitat zu wunschen ubrig. Nach dem Aufsintern 
auf eine Prothesenoberflache wird das Netz relativ 
steif und seine Metallstrukturen vermogen den ela- 
stischen Bewegungen des einwachsenden und auf- 
liegenden Knochens nicht ausreichend zu folgen. 
Deshalb ergeben sich bei der Aufschichtung sol- 
cher Strukturen auf Metallprothesen Probleme. weil 
sie keinen strukturellen ElastizitatsUbergang zwi- 
schen dem relativ steifen Metall und dem Knochen- 
gewebe Oder gar der Spongiosa erlauben, so dass 
es infolge von Scherbewegungen in der Aussenzo- 
ne teilweise nur zu bindegewebige statt knochige 
Verbindungen kornmt. 

Bei der Verwendung einer aus dtfnnen, wellen- 
formigen Blechen bestehenden Auflage auf Metall- 
implantate wurde zwar versucht, das Problem der 
Elastizitat zu losen, doch ergeben sich dort andere 
Probleme, besonders bezuglich der Porengrosse 
sowie ein relativ aufwendiges Herstellungsverfah- 
ren. Diese Knochenimplantatauflage wird in der 
US-A-4 969 907 beschrieben. 

Schliesslich sind Knochenersatzmaterialien be- 
kannt, die auf verschiedenste Weise hergestellt 



wurden, jedoch in der Regel auf der Basis natiirli- 
cher Knochen, so zum Beispiel gemass EP-B-141 
004. Solches Knochenersatzmaterial ist fur gewisse 
spezifische Anwendungen sehr brauchbar, doch hat 
s sich auch das BedUrfnis ergeben, beispielsweise 
Wirbelkorper Oder Bandscheiben zu ersetzen. 

Es ist vom vorbekannten Stand der Technik 
ausgehend Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein 
Metalldrahtwerk anzugeben, das vielfaltig einsetz- 
io bar ist, beispielsweise als Oberflache einer Endo- 
prothese Oder fUr sich allein als Knochenersatzma- 
terial, deren Porenstruktur das gute Hineinwachsen 
des Knochengewebes ermoglicht und mit dem eine 
relativ hohe Bewegungselastizitat erzielt wird, wo- 
ts durch die dauernde Verankerung der Prothese ge- 
wahrleistet wird, und das ausserdem eine einfache 
und fur samtliche Prothesenteile angepasste Her- 
steliung erlaubt 

Diese Aufgabe wird mit einem in den AnsprU- 
20 chen definierten Metalldrahtwerk gelost. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand einer 
Zeichnung von AusfOhrungsbeispielen nSher erlau- 
tert. 

Figur 1 zeigt, in Draufsicht, schematisch ein 
25 einschichtiges Drahtgestrick gemSss der Erfin- 
dung, 

Figur 2 zeigt einen Schnitt von Figur 1 , 
Figur 3 zeigt, im Schnitt, eine mit dem Gestrick 
gemass Figur 1 beschichtete Endoprothese, 
30 Figur 3a zeigt einen Schnitt gemass der Linie 
llla-llla von Figur 3, 

Figur 4 zeigt im vergrosserten Massstab einen 
Schnitt gemass der Linie IV-IV in Figur 3a, 
Figur 5 zeigt die Verwendung des Gestricks 
35 gemass Figur 1 an einem Knochenschaft-Zwi- 
schenstuck am Oberschenkelknochen, 
Figur 6 zeigt die Verwendung eines Gestricks an 
einem Knochenschaft-Zwischenstuck am Ober- 
arm, 

40 Figur 7 zeigt einen Schnitt gemass der Linie VII- 
VII in Figur 6, 

Figur 8 zeigt einen Schnitt gemass der Linie 
VIII-VIII in Figur 6, 

Figur 9 zeigt die Verwendung eines erfindungs- 
45 gemassen Gestricks an einer Schienbeinkopf- 
Prothese aus Kunststoff, 

Figur 10 zeigt die Verwendung etnes erfindungs- 
gemassen Gestricks an einer Schienbeinkopf- 
Prothese aus Kunststoff auf Metallunterlags- 
50 scheibe, 

Figur 12 zeigt in einem Schnitt die Verwendung 
eines erfindungsgemassen Gestricks an einer 
Huftpfannenprothese, 

Figur 11 zeigt in einem Schnitt die Verwendung 
55 eines erfindungsgemassen Gestricks an einer 
Zahnwurzel, 

Figur 13 zeigt die Verwendung eines erfindungs- 
gemassen Gestricks bet einer ktinstlichen 
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Bandscheibe, 

Figuren 14 und 15 zeigen die Verwendung eines 
erfindungsgemassen Gestricks als Wirbelkorpe- 
rersatz 

und Rgur 16 zeigt die Verwendung eines erfin- 
dungsgemassen Gestricks als flachigen Kno- 
chenersatz. 

Als Ausgangsmaterial zur Herstellung des 
Drahtgestricks gemass den Figuren 1 und 2 sind 
korpervertragliche Metalldrahte zu verwenden, wo- 
bei sich besonders solche mit hoher Duktilitat eig- 
nen, zum Beispiel aus Titan, rostfreiem Stahl oder 
anderen Edelstahlen, einer Kobalt-Chrom-, Kobalt- 
Molybdan-, Titan- oder Goldlegierungen. Solche 
Drahte sind im Handel erhaltlich. In der Regel 
werden Einfachdrahte verwendet, doch finden auch 
geflochtene Drahte fur spezielle Anwendungen Ver- 
wendung. Die Drahtstarke ist der Grosse des Ver- 
ankerungskorpers, respektive Implantates ange- 
passt und liegt zwischen 0,030 und 1,0 mm, vor- 
zugsweise in der Grossenordnung von 0,1 bis 0,5 
mm, wahrend die lichte Porengrdsse je nach Ver- 
wendungszweck bei einer Grosse von 0.2 - 1,5 mm 
liegt. siehe Ausfuhrungsbeispiele Ml. 

Die Herstellung des einschichtigen Drahtge- 
stricks gemass den Figuren 1 und 2 erfolgt mit an 
sich bekannten Drahtstrickmaschinen, wie sie bei- 
spielsweise in der Schmuckindustrie gebrauchlich 
sind. Dort werden solche Drahtstrickmaschinen 2ur 
Herstellung von flexiblen Halsketten oder Armban- 
dern verwendet. Dabei ist vorzugsweise daran ge- 
dacht, das Gestrick in Form verschiungener und 
verbundener Spiralfedern auszufuhren. Die Spiral- 
feder teinhaltet zunSchst einmal die Moglichkeit 
der Gestaltung von Spiralschlingen verschiedenen 
Durchmessers und verschiedener Steigung und da- 
mit Variability der Porosita't. Ausserdem beinhaltet 
sie in besonderer Weise das gewunschte elasti- 
sche Federprinzip, welches im noch ungesinterten 
Zustand eine besonders gute Anformbarkeit an ver- 
schieden gestaltete Prothesenoberflachen oder als 
Implantat ermoglicht, aber auch im gesinterten Zu- 
stand eine relativ hohe elastische Beweglichkeit 
seiner Maschen gewahrleistet, so dass dieselben 
die elastischen Verformungen des Knochens im 
Sinne der weiter oben angefOhrten Zielsetzung gut 
mitmachen konnen. 

Ausserdem ist der Spiralfederverbund relativ 
leicht herstellbar. Das Prinzip des elastischen Fed- 
erverbundes ist in der Schmuckindustrie als soge- 
nanntes "rete milanaise" bekannt. In der Textilindu- 
strie sind solche Hohlmaschengestricke auch als 
Ketten-oder Maschenware bekannt. In der 
Schmuckindustrie wird jedoch dieses Gestrick in 
der Regel in flexibler, unversinterter Art, meistens 
auch noch flachenartig verpresst verwendet. Im 
Unterschied dazu dient das erfindungsgemasse 
Gestrick lediglich als gut anformbares Zwischen- 



produkt, welches erst durch die nachfolgende. Sin- 
terung die gewOnschte Formstabilitat bei relativ 
hoher verbleibender Elastizitat erhalt, das im ver- 
pressten Zustand die gewunschte Porenstruktur 

5 verlieren wUrde. WUrde man einen Maschenwaren- 
strumpf, beispielsweise gemass US-A-4 064 567, 
ohne Versinterung auf Prothesenschafte aufziehen, 
kame es schon beim EinfOhren der Prothese zum 
Zusammenstauchen der Maschenware und bei der 

io Belastung zu stSndigen Scheuerreibungen mit er- 
heblichem Metallabrieb und nachfolgender Fremd- 
korperentzundung des Gewebes im Sinne der so- 
genannten Metallose. 

Die Metall-Hohlmaschengestricke konnen, wie 

75 jede andere Maschenware auch, in den unter- 
schiedlichsten Teilen und Formen gestrickt werden, 
okonomisch jedoch am vorteilhaftesten als soge- 
nannte Endlosware und konnen dann auf die ge- 
wOnschte Grosse und Auflageform, beispielsweise 

20 in Form kurzer Schlauchabschnitte zum Aufziehen 
auf Prothesenstiele oder aber ovale Teile zum Auf- 
sintern auf scheibenartige Prothesen-Auflagefla- 
chen, beispielsweise Schienbein-Plateaus der Knie- 
prothesen zugeschnitten werden. 

25 Nach dem Aufziehen bzw. Auflegen auf metalli- 

sche Verankerungsflachen der Prothesen werden 
die derart noch locker beschichteten Prothesen in 
einen Sinterofen eingebracht, der unter BerOcksich- 
tigung der Metallart gewohnlich unter Vakuum steht 

30 oder eine Edelgasatmosphare aufweist. Im Sinter- 
ofen werden bei Niedertemperatursinterung 
(Diffusionshaftung), beispielsweise bei Temperatu- 
ren von 6oo-700 C° das Metalldrahtgestrick auf die 
AuflageflSche aufgesintert und die Maschenkontakt- 

35 fiachen gegeneinander versintert. Anstatt das Ge- 
strick auf die Metallprothese aufzusintern ist es 
auch moglich, dieses vorzusintern und anschlies- 
send durch Nieten, Schweissen, Anschrauben oder 
Anklemmen an der Prothese zu befestigen. 

40 Beim Beschichten der Prothesen aus einem 

thermopiastischen Kunststoff, beispielsweise Poly- 
athylen, werden die flachenhaften, haubenartigen 
oder strumpfartigen Gestricke im temperierten Zu- 
stand auf die durch Erwarmung erweichten Be- 

45 schichtungsflachen des Kunststoffes aufgelegt und 
soweit eingepresst, dass die Schlingen des Ge- 
stricks nur teilweise in den Kunststoff eingeschmol- 
zen werden, teilweise aber noch daraus hervorste- 
hen, damit in den freien Bereich das Etnwachsen 

so des Knochens und damit die "Einwachsfixierung" 
der Prothese erfolgen kann. 

In Figur 1 ist eine mogliche AusfOhrungsform 
eines Gestricks dargestellt und man erkennt die 
spiralformigen Drahte D1 , 3, 5, 7 usw., die mit den 

55 DrShten D2, 4, 6, 8 usw. verschlungen sind, siehe 
auch Figur 3a. Dieses Gestrick entspricht dem ein- 
gangs erwahnten Typ "rete milanaise". 

FOr besondere Zwecke kann es vorteilhaft sein, 



3 



EP 0 526 682 A1 



mehrschtchtige Gestricke zu verwenden, entweder 
derart, dass die Gestricke Ubereinandergelegt und 
nur versintert (siehe Beispiele gemass den Figuren 
14-16) oder aber derart, dass die Gestricke von 
Anfang an mehrschichtig hergestellt werden. Dies 
ware besonders bei der Verwendung des "rete 
milanaise" durchfuhrbar. 

Das Aufstecken von zylindrischen StrUmpfen 2 
auf konische Prothesenschafte 3 (siehe Figur 3) 
fuhrt dazu, dass das Gestrick im breiteren Teil 
gestreckte, d.h. gedehnte weitere Maschenraume 
aufweist als im schmaleren TeiK wo die Maschen 
dann in mehr zusammengestauchter Form vorlie- 
gen und folglich kleinere Poren bilden. Dies ist 
jedoch kein Nachteil, da die starkere Befestigung in 
grosseren Poren mit entsprechend kr&ftigeren Kno- 
chenzapfen im gelenknahen Bereich der Knochen 
(Epi-Methaphyse) und dagegen eine etwas schwa- 
chere Verzahnung im mittleren Schaftbereich des 
Knochens (Diaphyse) angestrebt wird, wobei dies 
nicht nur fur Huftgelenkprothesen gilt. In diesem 
Fade ware es ausserdem moglich, von vorne her- 
ein konische Gestricke mit zu bzw. umgekehrt ab- 
nehmender Maschenzahl herzustellen, wie dies 
beim Textilstricken Qblich ist. 

Selbstverstandlich konnen auch andere For- 
men von Gestricke. abweichend von den vorherge- 
hend beschriebenen Endlosgestricke oder koni- 
schen Gestricke hergestellt werden, die unter Um- 
standen eine bessere Anpassung an die Prothe- 
senform oder an das gewUnschte Knochenersatzteil 
ermoglichen, z. B. in Form von Hauben, Sackchen, 
zylindrischen Rollen usw. 

Das erfindungsgemasse Hohlmaschengestrick 
kann fur alle Arten Prothesen wie Schulter-, 
Ellbogen-, Finger-, Huftgelenk-, Knie- t 
Springgelenk- und Zehengelenkprothesen verwen- 
det werden und ebenso fur den Ersatz von Schaft- 
knochen und als Knochenersatz bei Wirbeln, usw. 

Neben den bereits erwahnten Drahtmaterialien 
ist es auch moglich, Drahte mit osteotrop-bioakti- 
ven Eigenschaften zu verwenden oder bereits ges- 
interte Gestricke nachtraglich in entsprechender 
Weise mit Kalziumsalozen, insbesondere auch Hy- 
droxylapatit zu beschichten, wobei zum Beispiei 
das Plasmaspray-Verfahren verwendet werden 
kann. Hierdurch kann das Heranwachsen des Kno- 
chens an die derart bioaktivierten Metalloberflachen 
des Prothesenstiels und vor allem auch der 
Gestrick-Beschichtung beschleunigt werden. 

AusfOhrungsbeispiele 

1. Huftgelenk-Prothese gemass Figur 3. 

Ein Gestrick 1 vom Typ "rete milanaise" aus 
0,3 mm Titandraht mit einem Maschendurchmesser 
von 2 mm, somit zentraler Porengrosse von 1,2 



mm in Schlauchform mit einem Schlauchdurch- 
messer von 20 mm wird auf eirien konischen HUft- 
prothesenstiel 3 aus hochfester Titan-Legierung 
von etwa 180 mm LSnge im proximalen ersten 

s Drittel, also auf etwa 60 mm Lange, so aufgesteckt, 
dass das Gestrick im oberen Bereich stark ge- 
streckt fest auflegt, im unteren Bereich dagegen im 
ungedehnten Zustand. Gegebenenfalls kann am 
unteren Ende noch ein zirkularer Titandrahtfaden 

w zur Befestigung verwendet werden oder der 
Schlauch kann spiralig aufgewickelt werden, urn die 
Spannung zu erhohen. 

Anschliessend wird das Titan- Drahtgeflecht in 
einem Sinterofen entweder im Vakuum oder in 

75 Argonatmosphare auf den Stiel aufgesintert und an 
den Maschenkontaktstellen versintert. Auch wird 
das Prothesenteil nach weiterer Bearbeitung wie 
Konusfrasung zum Aufstecken eines metallischen 
oder keramischen HUftkopfes 4 und Reinigung zur 

20 Verpackung, Sterilisation und Implantation bereitge- 
stellt. 

In Figur 4 ist schematisch dargestellt, wie die 
weiten Maschenraume das Einwachsen des Kno- 
chengewebes K, durch die Pfeile symbolisiert. be- 
25 gOnstigt und die relativ grosse elastische Beweg- 
lichkeit (gestrichelter Pfeil) auch nach dem Versin- 
tern erhalten bieibt. 
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2. Knochenschaft-Zwischenstuck am Oberschenkel- 
knochen gemass Figur 5. 



Das zylindrische Zwischenstuck 5 weist an bei- 
den Enden je eine konische Bohrung 6 bzw. 7 auf, 
in die Verankerungsstiele eingesetzt sind. Der pro- 
as ximale Verankerungsstiel 8 weist einen der koni- 
schen Bohrung entsprechenden Konus 9 auf und 
wird in variabler Lange hergestellt, wahrend der 
distale Verankerungsstiel 10 einen entsprechenden 
Konus 1 1 aufweist. Dabei kann auch das Zwischen- 
40 sttlck eine angepasste, unterschiedliche Lange ha- 
ben. Sowohl die Verankerungsstiele als auch das 
Zwischenstuck 5 werden mit einem erfindungsge- 
massen Gestrick 1 Oberzogen und anschliessend 
wie im vorhergehenden Ausfuhrungsbeispiel gesin- 
45 tert. Vorgangig konnen die Gestricke mit Einzel- 
drahtschlaufen befestigt werden. 

3. Knochenschaft-Zwischenstuck am Oberarm ge- 
mass Figur 6. 

so 

Das Knochenschaft-Zwischenstuck 41 besteht 
aus einem doppelschichttgen Gestrick 14, das mit- 
tels Schrauben 15 an einem Stumpf 16, bzw. 17 
der Knochenabschnitte 18 bzw. 19 befestigt wer- 
55 den kann und anschliessend wie in den vorherge- 
henden Beispielen gesintert wird. 

4. Schienbeinkopfprothese gemSss Figur 9. 
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Die an sich bekannte Schienbeinkopfprothese 
20 aus Kunststoff wird an ihrer Unterseite mit ei- 
nem doppelschichtigen Gestrick 21 versehen, wah- 
rend die Verankerungszapfen 22 mit dem ein- 
schichtigen Gestrick 1 geschichtet wird, worauf die 
Beschichtungen unter Erwarmung teilweise einge- 
presst wefden. 

5. Schienbeinkopfprothese auf Metallunterlags- 
scheibe gemSss Figur 10. 

Die Schienbeinkopfprothese 23 aus Kunststoff 
ist uber einen Schnappverschluss 24 mit einer Me- 
talluntertagsscheibe 25 verbunden. In diese Metall- 
unterlagsscheibe 25 sind Verankerungszapfen 26 
eingeschraubt. Auch hier sind sowohl die Untersei- 
te der Prothese als auch die Zapfen mit einem 
Gestrick 1 versehen, wobei das Gestrick in einem 
Sinterofen wie vorgSngig beschrieben. aufgesintert 
wird. Dabei ist es zweckmassig, das Drahtgestrick 
mitteis abnehmbaren Klemmen auf der unteren 
Plateauseite anzupressen. Nach der Sinterung kon- 
nen dann die Pressklemmen abgenommen werden, 
das Prothesenstuck wird gereinigt und der weiteren 
Bearbeitung zugefOhrt, anschiiessend strahlensteri- 
tisiert und verpackt. 

6. Zahnwurzelprothese gemSss Figur 1 1 . 

Der Zahnwurzelprothese 27, beispielsweise mit 
einer Lange von 20 mm und konisch sich verjUn- 
gend, mit einem oberen Durchmesser von 4 mm, 
weist einen Aufsteckkonus 28 zur Aufnahme eines 
Aufbaus auf, beispielsweise eine Krone 29, Oder 
ein Gebiss, und wird mit einem feinen schlaucharti- 
gen Drahtgestrick 30 mit einem Drahtdurchmesser 
von 0,1 mm und einer PorengrOsse von 0,25 mm 
bestuckt und einem Sinterofen zugefuhrt, in wel- 
chem das Gestrick mit dem Anker versintert wird. 
Danach erfolgt die ubliche Reinigung, Nachbearbei- 
tung, Sterilisation und Verpackung. 

7. Huftgelenkpfanne gemass Figur 12. 

Zuerst wird ein hemispnarisches kappenformi- 
ges Drahtgestrick 31 mit einem Durchmesser von 
beispielsweise 50 mm hergestellt und auf eine Ke- 
ramikkugel des gleichen Durchmessers aufgezogen 
und einer Kontaktsinterung der MaschenberOh- 
rungspunkte unterzogen. Daraus ergibt sich eine in 
sich versteifte, dennoch elastische Drahtgestrickhe- 
misphare. Diese wird nun auf eine hemisphSrische 
Huftgelenkpfanne 32 aus Kunststoff mit dem glei- 
chen Aussendurchmesser von 50 mm aufgesetzt 
und unter Erwarmung auf die Fliesstemperatur des 
Kunststoffes darauf aufgepresst, so dass die metal- 
lischen Schlingen des Gestricks teilweise in die 
erweichte Kunststoffoberflache eindringen und sich 



dort test verzahnen konnen. Nach dem Abkuhien 
ist der Kunststoff mit dem halbkugligen metalli- 
schen gesinterten Drahtgestrick test verbunden. 
Danach erfolgt mitteis einer Nachbearbeitung mit 

s spanabhebendem Verfahren oder thermischen 
Oberflachen-Nachpressung die Schaffung der ei- 
gentlichen PfannenhShle 33 zur Aufnahme des 
HOftgelenkkopfes entsprechend einem Oblichen 
Huftgelenkkopfdurchmesser von beispielsweise 28 

w Oder 32 mm. Anschiiessend erfolgt die Strahlenste- 
rilisation und Verpackung. 

Selbstverstandlich kann es sich dabei auch urn 
eine Huftgelenkpfanne anderer Aussenfornv bei- 
spielsweise einer konischen Form, handeln mit ent- 

T5 sprechendem vorgesintertem Gestrick. Bei diesem 
wie den vorhergehenden Beispielen wird in der 
Regel als Kunststoff Polyathylen verwendet, doch 
kann selbstverstandlich auch ein anderes dazu ge- 
eignetes Material verwendet werden. 

20 

8. Kunstliche Bandscheibe gemass Figur 13. 

Zunachst wird im spanabhebenden oder Press- 
verfahren ein scheibenformiges Kunststoff stuck 34 

25 von beispielsweise 30 mm Durchmesser herge- 
stellt. Es werden gleich grosse Ausschnitte aus 
einem Endlos-Titan-Drahtgestrick 35 nach deren 
Sinterung und Verfestigung an der Ober- und Un- 
terseite auf das Polyathylenstuck flachig aufgelegt 

30 und in einem Temperierofen gebracht, dessen 
Temperatur bis zur Schmelzgrenze des Kunststof- 
fes hochgefahren wird. Nach Anschmelzen der 
Ober- und Unterseite des Kunststoffes werden die 
beiden Drahtgeflechtecheiben mechanisch oder hy- 

35 draulisch in die Polyathlyenoberflache eingepresst, 
so dass der Kunststoff die anliegenden Teile der 
Gestrickmaschen umfliesst und das Gestrick somit 
am Kunststoff nach dem Erkalten festhaftet, im 
ubrigen aber noch teilweise fur das Einwachsen 

40 des Knochens freibleibt. 

Zur Herstellung besserer elastischer Dampfung 
kann auch eine leicht kugelig gewolbte Kunststoff- 
scheibe hergestellt und zentral ausgehohlt sowie 
schliesslich an den leicht gewolbten Oberflachen 

45 mit einem entsprechend geformten vorgesinterten 
Drahtgestrick in gletcher Weise versehen werden. 

Es ist aber auch moglich, den Kunststoffkern in 
ein taschenfdrmiges Gestrick passender Grosse 
einzufUhren und danach die thermische Pressver- 

50 bindung zwischen dem Drahtgestrick und dem 
Kunststoff herzustellen. Zur Herstellung der kunstli- 
chen Bandscheibe wird vorteilhafterweise Polyathy- 
len verwendet. 

55 9. Wirbelkbrperersatz gemass Figur 14. 

Wie einieitend festgestellt wurde, ist es auch 
moglich, das erfindungsgemasse Gestrick fUr sich 
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allein, d.h. nicht in Form einer Beschichtung auf 
einer Prothese, zu verwenden. Der Wirbelkorperer- 
satz 36 gemass Figur 14 besteht aus einem dop- 
pelschichtigen Gestrick-Hohlzylinder, der eriin- 
dungsgemass hergestellt und gesintert worden ist. 
Zum Anschluss an die nicht dargestellten Knoch- 
enteile kann der Wirbelkorper entweder eine kro- 
nenformige Zackenverankerung 37 oder Schraubla- 
schenverankerungen 38 aufweisen. 

10. Wirbelkorperersatz gemass Figur 15. 

Dieser Wirbelkorper 39 besteht aus einem ge- 
rollten und versinterten Gestrick, wobei die Veran- 
kerung so wie dargestellt Oder Ube Zackenveranke- 
rung 37 oder Schraublaschenverankerung 38 ana- 
log Figur 14 erfolgen kann. 

11. Flachiger Knochenersatz gemSss Figur 16. 

Das mehrschichtige und versinterte Gestrick 40 
kann in der vorbestimmten Grdsse als Ersatz von 
flachigen Knochen wie Schadelkalotte oder Becken 
verwendet werden. 

Aus der Beschreibung geht klar hervor, dass 
die gezeigten Beispiele nur eine Auswahl der An- 
wendungsmbglichkeiten darstellt und eine Vielzahl 
weiterer Anwendungen im Bereich der Endoprothe- 
tik moglich sind. Dasselbe gilt sowohl fur die Mate- 
rialien zur Herstellung des Gestricks als auch fur 
die Materialien, die als Unterlage, respektive Pro- 
these dienen. 

Patentansprliche 

1. Metal Idrahtwerk fur die Endoprothetik, dadurch 
gekennzeichnet dass es aus einem gesinter- 
ten Hohlmaschen-Gestrick (1, 14, 21, 30, 31, 
35. 36. 39, 40) aus elastischen Metalldrahten 
(D) besteht. 

2. Metal Idrahtwerk nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet dass das Gestrick in Form mit- 
einander verbundener Spiralfedern hergestellt 
ist. 

3. Metalldrahtwerk nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, dass es ein Gestrick 
nach Art eines "rete milanaise" ist. 

4. Metalldrahtwerk nach einem der Anspruche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es als 
Beschichtung (1, 21, 30, 31, 35) einer Endo- 
prothese (3, 5, 20, 23, 27, 32,34) ausgebildet 
ist. 

5. Metalldrahtwerk nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet. dass es auf einer Metall-Endo- 



prothese (3, 5, 27) aufgesintert ist. 

6. Metalldrahtwerk nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das versinterte Drahtwerk 

s (21 . 1,31. 35) teilweise in der Oberflache einer 

Kunststoff-Prothese (20, 23, 32.34) einge- 
schmolzen ist. 

7. Metalldrahtwerk nach einem der Anspruche 1 
w bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es im 

versinterten Zustand als KnochenersatzstUck 
(41, 36, 39. 40) ausgebildet ist 

8. Metalldrahtwerk nach einem der Anspruche 1 
T5 bis 7. dadurch gekennzeichnet, dass die Drah- 

te aus Titan, rostfreiem Stahl, einer Kobalt- 
Chrom-, Kobalt-Molybdan-, Titan- oder Goldle- 
gierung bestehen. 

20 9. Metalldrahtwerk nach einem der AnsprOche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Ma- 
schen einen Porendurchmesser von 0,2-1,5 
mm und die Drahte einen Durchmesser von 
0,03-1,0 mm aufweisen. 

25 

10. Metalldrahtwerk nach einem der Anspruche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass es entwe- 
der von sich aus osteotrop-bioaktive Eigen- 
schaften aufweist oder mit Kalziumsalzen, ins- 

30 besondere Hydroxy! apatit, oder mit Keramik 

beschichtet ist. 

11. KnochenersatzstUck nach einem der Anspru- 
che 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass es 

35 die Form eines Knochenschaft-Zwischenstucks 

(41) fur einen Schaftknochen aufweist und aus 
einem ein- oder mehrschichtigen Gestrick (14) 
besteht, das an den Knochenabschnitten 08, 
19) befestigbar ist. 

40 

12. KnochenersatzstUck nach einem der Anspru- 
che 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass es 
ein Wirbelkorperersatz ist, der aus einem ein- 
oder mehrschichtigen Gestrick-Hohlzylinder 

45 (36) mit Verankerungsmitteln (37. 38) besteht. 

13. KnochenersatzstUck nach einem der Anspru- 
che 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass es 
ein Wirbelkorperersatz ist. der aus einem ge- 

so rollten Gestrick (39) besteht. 

14. KnochenersatzstUck nach einem der AnsprO- 
che 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass es 
aus einem flachigen und mehrschichtigen Ge- 

55 strick (40) besteht. 

15. Versintertes Metalldrahtwerk (35) nach An- 
spruch 6 urn eine Kunststoffscheibe (34) als 
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kiinslliche Bandscheibe. 

16. Metalldrahtwerk nach einem der Anspruche 1 
bis 15. dadurch gekennzeichnet, dass es Ma- 
schen unterschiedlicher Porengrosse aufweist. 

17. Verfahren zur Herstellung eines Metalldraht- 
werkes nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass Metatldrahte auf einer Draht- 
strickmaschine entweder zu einem Geslrick 
geformt werden und anschliessend in die end- 
guitige Form gebracht und in einem Ofen im 
Vakuum Oder mit nichtoxydierender Atmospha- 
re, vorzugsweise mit einer Argonatmosphare, 
gesintert werden, wobei eine niedere Tempera- 
tur in einem Bereich von etwa 600-700 °C 
verwendet wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Drahtstrickmaschine ausge- 
bildet ist, ein Gestrick des Typs "Rete Milane- 
se" herzustellen. 



Oberflache der Huftgelenkpfanne eindringen 
konnen, woraufhin die Nachbearbeitung erfolgt. 

23. Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 
s 20 zur Herstellung einer kUnstlichen Bands- 

cheibe, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
scheibenfdrmiges Kunststorfstuck von bei- 
spielsweise 30 mm Durchmesser hergestellt 
wird, zwei Ausschnitte gleichen Durchmessers 
w aus einem Endlos-Titan-Drahtgestrick nach de- 

ren Versinterung an beiden Seiten der Scheibe 
aufgelegt und in einem Ofen bei der Fliesstem- 
peratur des Kunststoffes teilweise eingepresst 
werden. 

15 

24. Verfahren nach einem der AnsprUche 17 bis 
20 zur Herstellung eines Wirbelkorperersatzes, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Gestrick zu 
einem doppelschichtigen Hohlzylinder mit Ver- 

20 ankerungsmitteln oder zu einem gerollten Zy- 

linder geformt und anschliessend versintert 
wird. 



19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Gestrick ein- oder mehr- 25 
schichtig, als Stuck- oder Endlosware oder der 
vorgesehenen Form angepasst hergestellt 
wird. 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 30 
19, dadurch gekennzeichnet, dass das gesin- 
terte Drahtwerk aus einem osteotrop-bioaktiven 
Material besteht oder mit einem solchen Mate- 
rial, insbesondere Hydroxylapatit, beschichtet 
wird. 35 



25. Verwendung des Metalldrahtwerkes nach.dem 
Verfahren von Anspruch 17 als OberflSche ei- 
ner Endoprothese. 

26. Verwendung des Metalldrahtwerkes nach dem 
Verfahren von Anspruch 17 als Knochenersatz- 
material, wobei das ein- oder mehrschichtige 
Gestrick nach dessen Formgebung gesintert 
wurde. 



21. Verfahren nach einem der AnsprUche 17 bis 
20 zur Herstellung einer Beschichtung eines 
Schaftes einer Huftgelenkprothese, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Gestrick aus Titan- 
Drahten in Form eines zylindrischen Strumpfes 
uber den oberen, trapezfbrmigen Teil des me- 
tallischen Schaftes aufgezogen und in einem 
Sinterofen aufgesintert wird, wobei im oberen 
Teil grobere und im unteren Teil feinere Ma- 
schenporen entstehen. 



45 



22. Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 
20 zur Herstellung einer Beschichtung einer 
Huftgelenkpfanne aus Kunststoff, dadurch ge- so 
kennzeichnet, dass ein kappenformiges Ge- 
strick auf eine Keramikform gleicher Dimension 
wie die Huftgelenkpfanne aufgezogen und ver- 
sintert wird und das derart versteifte Gestrick 
auf die HOftgelenkpfanne aus Kunststoff aufge- 55 
setzt und bei der Fliesstemperatur des Kunst- 
stoffes derart eingepresst wird. dass die 
Schlingen des Gestricks nur teilweise in die 
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